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1. Glass frit required for producing a transparent ceramic surface layer, characterized in that it is obtained 
from a mixture containing at least two separate glass frits, namely : - approximately 90 % by weight of a 
first glass frit which is fusible and does not devitrify, and - approximately 10 % by weight of a second glass 
frit which is more refractory and devitrifies partially to leucite, the said mixture having a maximum particle 
size of less than 65 mu m and corresponding to the following overall composition : Si02 59 to 59,5 % by 
weight AI2 03 15 to 16 % by weight CaO 0,5 to 1, 5 % by weight MgO 0 to 0,2 % by weight K2 O 1 1 to 13 
% by weight Na2 O 7 to 8 % by weight B2 03 2,5 to 3,5 % by weight BaO 0 to 3 % by weight CaF2 0,5 to 
3 % by weight Ti02 0,2 to 0,5 % by weight the said mixture forming part of the composition of a ready-for- 
use paste containing an appropriate quantity of a plasticizing agent and capable of being packaged in a 
tube or a paste dispenser of the aerosol type. 
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© Couche ceramique superficiefle transparente d'une reconstrtution ceramo-metailique dentaire. 



® La presente invention conceme une couche ceramique 
superficielle transparente d'une reconstitution ceramo- 
metailique dentaire. 

La couche ceramique superficielle transparente d'une 
reconstrtution ceramo-metailique dentaire selon ia presente 
invention se caracterise en ce qu'elle est obtenue a parti r 
<Tun melange contenant au moins deux frittes de verre 
eaparees, a savoir: 

. environ 90% en poids d'une premiere fritte de verre 
fusible et ne devitrifiant pas, et 

. environ 1 0% en poids d'une seconde fritte de verre plus 
refractaire et devitrifiant partiellament en leucite 

I. 
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COUCHE CERAMIQUE SUPERFICIELLE TRANSPARENTE D'UNE 
RECONSTITUTION CERAMO -METALL IQUE DENTAIRE . 

La presente invention concerne le domaine technique 
des reconstitutions ceramo-metal liques dentaires. Elle concerne 
plus particulierement ia composition du verre ceramique utilise 
pour realiser ia couche superf iciel le transparente de reconstitu- 
tion dentaire telle que des couronnes, incrustations, bridger, etc. 

Ce type de reconstitute dentaire est habi tuel lement 
obtenu a partir d'une succession de couches de ceramique venant 
coiffer une chape metallique, par exemple deposee sur le moignon 
d'une dent reduite apres faconnage a la fraise. 

Cette succession de couches cerarniques se compose 
d'une couche basale d'opacif ication, de deux couches interme- 
diates connues sous la denomination de "dentine" et "d'incisal" 
et d'une couche superficiel le transparente destinee a rappeler 
I 'eclat de I 'email de la dent naturelle. 

L'objet de la presente invention vise precisement la 
realisation de cette derniere couche superf iciel le transparente. 

Dans I'etat actuel de la technique on ne dispose pas 
de couche ceramique dotee d'une parfaite translucidite assimilable 
a celle d'une vitre. Or, seule une couche superf iciel le ceramique 
20 veritablement translucide permet a I ' uti I isateur de conferer a la 
prothese ies effets esthetiques de la dent naturelle. 

La presente invention a precisement consiste en la 
mise au point d'une telle couche ceramique ri gou re u semen t 
transparente. 
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Conformement a la presente invention, la couche 
ceramique est caracterisee en ce qu'el.e est obtenue a partir 
d'un melange contenant au moins deux frittes de verre separees 
a savoir : 5 

. environ 90 % en poids d'une premiere fritte de 
verre fusible et ne devitrifiant pas, et 

. environ 10 % en poids d'une seconde fritte de verre 
Pius refractaire et devitrifiant partiel lement en leucite. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente 
invention apparattront a ,a lecture de «a description detai.lee 
fa.te c.-apres notamment en s'appuyant sur un exemp.e i.lustratif 
de realisation pratique. 

La presente invention a egalement eu pour objet la 
m.se au point d'une couche ceramique transparente presentant des 
coefficients de di.atation stables et adaptes a .'ensemble des 
alhages precieux ou non precfeux. 

Selon une caracteristique essentielle de la presente 
mvention, , a fritte de verre uti.isee resu.te d'un me.ange de 
deux verres separes, ,'une fusib.e et ne devitrifiant pas, .'autre 
legerement plus refractaire et devitrifiant partial lement en 
leuc.te, mineral a forte dilatation thermique. 

La premiere fritte de verre fusib.e et ne devitrifiant 
Pas est uti.isee telle quelle. En revanche, la seconde fritte de 
verre est devitrifiee par exemp.e pendant environ 12 heures a une 
temperature de I 'ordre de 900-C. Au cours de ce traitement 
thermique de devitrification, i, apparaft de facon Cassique un 
Phenomene de cristal I isation in situ. 

On observera en outre qu'au cours des cuissons 
successives, , e verre fusib.e, a la .imite de saturation en .eucite 
ne dissout pas .a .eucite du deuxieme verre et maintient done son 
taux constant. 1 1 en resu.te ainsi une di.atation stable. 

La durete de la couche ceramique transparente selon 
>a presente invention est ega.ement reduite par augmentation du 
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pourcentage de fondants, en privilegiant Na 2 0. La couche 
ceramique selon la presente invention est en effet constitute a 
partir d'un melange de deux frittes de verre contenant 
globalement d 1 environ 20 a environ 30 % en poids de fondants, 
parmi lesquels la soude Na^O est presente a rat son d' environ 7 a 
environ 8 % en poids. 

On indiquera ci-apres a titre d'exemple illustratif la 
composition globale suivante de couches ceramiques l^ansparen tes 
selon I 'invention, qui conduit a des resultats tout a fait 
sat isfaisan ts dans la pratique : 

Si0 2 59 a 59,5 % en poids 

Al 2 0 3 15 a 16 % en poids 

CaO 0,5 a 1 ,5 % en poids 

MgO 0 a 0,2 % en poids 

K 2 0 11 a 13 % en poids 

Na 2 0 7 a 8 % en poids 

B 2 0 3 2,5 a 3,5 % en poids 

BaO 0 a 3 % en poids 

Car 2 0,5 a 3 % en poids 

Ti0 2 0,2 a 0,5 % en poids. 

Les couches ceramiques selon M invention ont ete 
ega lement adaptees de fagon a pouvoir eviter tout phenomene de 
coloration parasite provenant des supports metal! iques. Ces 
supports metalliques sont habi tuel lement realises a partir 
d'alliage de differents metaux parmi lesquels 1 1 argent est en 
particulier responsable d'une telle coloration parasite. En effet, 
I 'ion Ag migre asse2 faci lement dans la ceramique et provoque 
une coloration jaune-verdatre lorsqu'il se trouve reduit a Petat 
metallique, C'est precisement pour eviter ce type de phenomene, 
que les melanges de frittes de verre selon I 'invention sont 
additionnes d'environ 0,2 % en poids d'oxyde de cerium Ce0 2 qui 
est un agent oxydant energique maintenant I 1 argent a Tetat 



0152338 



d'oxyde non colorant. Cet oxyde de cerium est ajoute apres 
I 'operation de broyage conduisant a la fritte de verre. Les 
frittes de verre sont obtenues de fagon classique par fusion et 
homogeneisation d'un melange pulverulent des constituants de 
base necessaires a la realisation des compositions precitees. 

Pour diminuer la retraction au cours de la cuisson, la 
repartition granulometri que du melange des deux frittes de verre 
a ete ajustee a !a suite de I 'observation suivante . La porosite 
d'un ensemble de gros grains (40 a 65 microns) est de I 'ordre de 
40 %. En introduisant des grains de dimensions moyennes (12 a 
40 microns) a raison d'environ 50 % en poids par rapport aux 
gros grains, la porosite chute a environ 20 %. Enfin, si on 
introduit des grains de dimensions beaucoup plus fins (inferieurs 
a 5 microns), la porosite devient encore plus faible. II en 
resulte done un retrait de cuisson moins important. Un tel type 
de repartition granu lometri que permet egalement d'obtenir une 
meilleure plasticite de la pate au moment de son utilisation. 

Pour la realisation d'une fritte de verre selon 
I'invention destinee a la realisation d'une couche superficielle 
transparente, il est ainsi souhaitable de faire appel a un profil 
granulometri que du type suivant : 



40 « 65 M 40 a 50 % des grains 

12 a 40 p 30 a 35 % des grains 

^ 12 W 15 a 30 % des grains. 

La presente invention concerne egalement les frittes de 
verre necessaires a la realisation des couches ceramiques 
superficielles transparentes , qui sont presentees sous la forme 
d f une pate prete a Pemploi destinee a faciliter le travail de 
I'utilisateur tout en permettant de realiser une economie de 
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produit actif. De telles frittes se presenters sous la forme d'une 
pate contenant une quantite appropriee d'un agent plastifiant de 
maniere a permettre leur conditionnement dans un tube ou un 
distributeur de pate de type aerosol. 

On indiquera ci-apres un exemple type de formulation 
de frittes de verre selon ('invention conditionnees dans un 
distributeur aerosol : 



100 parties en poids de produits actifs, 
30 a 40 parties en poids d'agent plastifiant, 
100 parties en poids d'un agent propulseur, tel qu'un 

Freon®. 

Conformement a un mode de realisation particulier de 
ce type de frittes de verre, ' 1 agent plastifiant est de preference 
Choi si parmi I 'ether diethylique du diethy leneglycol et I 'ether 
methylique du propyleneglycol . 

Bien entendu, la presente invention ne se trouve 
nullement limitee par les exemples precedemment decrits, mais il 
est parfaitement possible sans pour autant sortir du cadre de la 
presente invention, d'en imaginer un certain nombre de variantes 
d* execution. 
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REVEND I CAT l ONS 

1. Couche ceramique superf iciel le transparente d'une 
reconsti tut ion ceramo-metal I ique dentaire, caracterisee en ce 
qu'elle est obtenue a partir d'un melange contenant au moins 
deux frittes de verre separees, a savoir : 

environ 90 % en poids d'une premiere fritte de 
verre fusible et ne devitrifiant pas, et 

• environ 10 % en poids d'une seconde fritte de verre 
plus refractaire et devitrifiant partiellernent en ieucite. 

2. Couche ceramique selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que la seconde fritte de verre est devttrifiee 
pendant environ 12 heures a une temperature de I'ordre de 
900°C, avant de proceder a son melange, 

3. Couche ceramique selon Mune des re /endicat ions 1 
et 2, caracterisee en ce que le melange de frittes de verre 
contient d' environ 20 a environ 30 % en poids de fondants. 

4„ Couche ceramique selon la revendication 3, 
caracterisee en ce que lesdits fondants contiennent d 'environ 7 a 
8 % de Na 2 0. 

5. Couche ceramique selon I'une des revendicat ions 1 
a A, caracterisee en ce qu'elle repond a la composition globale 
suivante : 



Si0 2 


59 a 


59,5 % en poids 


AI 2 0 3 


15 a 


15 % en poids 


CaO 


0,5 


a 1,5 % en poids 


MgO 


0 a 


0,2 % en poids 


K 2 0 


11 a 


13 % en poids 


Na 2 0 


7 a 


8 % en poids 


B 2°3 


2,5 


a 3,5 % en poids 
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B a0 O a 3 % en poids 

Cafr 2 0,5 a 2 % en poids 

Ti0 2 °i2 a 0,5 % en poids. 

6. Couche ceramique selon I'une des revendications 1 
a 5, caracterisee en ce que le melange des deux frittes de verre 
presente un prof i I granulometrique du type suivant : 



ins 



A0 a 65 |J AO a 50 % des gra 

12 a 40 W 30 a 35 % des grains 

< 12 M 15 a 30 % des grains. 

10 7 - ^''•"es de verre necessaires a la realisation d'une 

couche ceramique selon I'une des revendications 1 a 6, caracteri- 
sees en ce qu'elles se presentent sous la forme d'une pate prete 
a I'emploi contenant une quantite appropriee d'un agent 
plastifiant, apte a etre conditionnee dans un tube ou un distri- 

15 buteur de pate de type aerosol. 

8. Frittes de verre selon la revendication 7, 
caracterisees en ce que I 'agent plastifiant est choisi parmi 
I'ether diethylique du diethy leneglycol et I 'ether methylique du 
propy leneglycol . 
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<g) Couche ceramique superf Iclelle transparente d'une reconstitutlon ceramo-metalllque dentalre. 

© La presente invention concerne une couche ceramique 
superficielle transparente d'une reconstitution ceramo- 
metallique dentaire. 

La couche ceramique superficielle transparente d'une 
reconstitution c6ramo-metallique dentaire selon la pre- 
sente invention se caracterise en ce qu'elle est obtenue a 
partir d'un melange contenant au moins deux frittes de 
verre separees, a savoir: 

environ 90% en poids d'une premiere fritte de verre 
fusible et ne devitrifiant pas, et 
4^ environ 10% en poids d'une seconde fritte de verre 
plus refractaire et devitrifiant partiellement en Jeucite 
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